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@ Verbandmaterial auf Folienbasis 

@ Verbandmaterial auf Folienbasis, bestehend aus einer 
Folie, 

die auf der einen Seite auf einem Trager ablosbar direkt 
aufgebracht ist, wobei der Trager aus einem flexiblen und 
anschmiegsamen Material besteht, 
die auf der anderen Seite mit einer selbstklebenden 
Schicht versehen ist, die eine klebstoffabweisende 
Schutzabdeckung aufweist, 

wobei die Folie und der Trager die gleiche GroRe aufwei- 
sen, dadurch gekennzeichnet, dass 
der Trager einteilig ausgebildet ist, 

separate Griffleisten entlang zweier gegenuberliegender 
Rander des Tragers fest angebracht sind, derart dass der 
Trager mit Hilfe der Griffleisten von der Folie ablosbar ist, 
wobei die Griffleisten nur mit einem Teil ihrer Breite mit • 
dem Trager verbunden sind und mit dem anderen Teil ih- 
rer Breite uber das Verbandsmaterialhinausragen, 
die Haftung der Folie auf dem Trager zwischen 0,01 und 
0,5 N/cm betragt und geringer ist als die Haftung der Kle- 
beschicht auf der Haut und 

die Schutzabdeckung uberlappend zweigeteilt ist. 
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Beschreibung aufweist, 

wobei die Folie und der Trager die gleiche GroBe au£weisen, 

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verbandmaterial auf Fo- dadurch gekennzeichnet, dass der Trager einteilig ausgebil-' 

lienbasis, das auf der einen Seite mil einem Tragermaterial det ist, 

abgedecktundaufderanderenSeitemiteinerselbstkleben- 5 separate Griffleisten entlang zweier gegenuberliegender 

den Schicht versehen ist. Rander des Tragers fest angebracht sind, derart dass der Tra- 

[0002] Anschmiegsame, relativ dunne Klebemateri alien ger mit HilFe'tier Gri'fffeisten von der Folie ablosbar ist, 

aus Folien in Bahn- oder Blattform eignen sich bei der me- wobei die Griffleisten nur mit einem Teil ihrer Breite mit 

dizinischen Versorgung in vielfaltiger Weise, z. B. als Inzi- dem Trager verbunden sind und mit dem anderen Teil ihrer 

sionsfolie zum keimfreien Abdecken der Operationsstelle, io Breite uber das Verbandsmaterialhinausragen, 

zum groBflachigen Abdecken von Verbanden oder zum Fi- die Haftung der Folie auf dem Trager zwischen 0,01 und 

xieren von Kanulen, Kathelem und dgL Aufgrund ihrer Fie- 0,5 N/cm betragt und geringer ist als die Haftung der Klebe- 

xibilitat schmiegen sic sich den Unebenheiten an und ihre schicht auf der Haut und 

meist gut ausgepragte Luft- bzw. Wasserdampfdurchlassig- die Schutzabdeckung uberlappend zweigeteilt ist. 

keitermoglichtdieHautatmung. 15 [0011] Das Tragermaterial, das eine stiitzende Wirkung 

[0003] Ein Problem stellt dabei jedoch immer die Handha- fur die Folie hat und beim Aufbringen des Verbandes auf 

bung des dunnen, lappigcn Materials dar, die in der Regel dieser verbleibt, besteht vorzugsweise aus einer Polyethy- . 

nicht ohne spezielle Anfasser moglich ist. Fur die Ausbil- lenfolie von 80 Mikrometer Dicke, die auf ihrer Seite zur 

dung dieser Anfassleisten oder -rander sind schon die ver- Folie hin leicht gerauht ist und dadurch matt, aber noch 

schiedensten Vorschlage gemacht und z. TL auch verwirk- 20 durchscheinend wirkt. 

licht worden (vgl. z.B. EP-A 66 899, EP-B 81 987, EP- [0012] Es lassen sich auch andere Folien aus beispiels- 

B 81 989, EP-A 117 632, EP-A 161 865, DE-A 33 17 929). weise Polypropylen, Polyester, PVC oder geeignetes diin- 

Sie erfordern jedoch immer ein AbreiBen oder Abschneiden nes, beschichtetes Papier verwenden, sofern sie nur 

des Randes bzw. weisen einen komplizierten und nur mit schmiegsam genug sind, urn beim Anbringen des Verbandes 

hohen Kosten herstellbaren Laminataufbau auf. 25 nicht zu storen. 

[0004] Urn die Handhabbarkeit derartiger, vorzugsweise [0013] Ihre technischen Daten konnen sich in folgenden 

aus Polyurethan bestehender Folien zu verbessern, ist auch Bereichen bewegen: 

schon vorgeschlagen worden, sie auf einem Tragermaterial Dicke: 30-300 Mikrometer 

anzuordnen, das nachtraglich wieder entfernt werden kann Gewicht: 30-350 g/m 

(vgl. z. B. EP-B 51 935, EP-B 81 990, EP-B 144 891) und 30 Hochstzugkraft langs: 5-100 N/cm 

z. Tl. eine Anfassmoglichkeit bietet. ----- - ReiBdehnung langs: 10-1000% 

[0005] Diese bekannten Ausfuhrungsforrnen haben aber [0014] Die Oberflache der Folie kann giatt, gerauht oder 

ebenfalls den Nachteil, dass sie kompliziert und erklarungs- leicht gepragt sein. 

bediirftig in der Anwendung sowie teuer und umstandlich in [0015] Die Griffleisten, die, in Langsrichtung des Verban- 

der Herstellung sind. ■ 35 des gesehen, rechts und links auBen auf den Randern des 

[0006] DE-C33 44 334 offenbart einen Folienverband Tragermaterials etwa 3 cm breit und davon etwa 2 cm uber- 

aus einer transparenten, kontinuierlichen Folie, die auf der stehend angebracht sind, bestehen vorzugsweise aus einer 

einen Seite mit einer transparenten Stiitzfolie abgedeckt ist LDPE-Folie (low density polyethyiene-Folie) von ebenfalls 

und auf der anderen Seite mit einer haftklebenden Schicht 80 Mikrometer Dicke. Urn gut sichtbar zu sein, sind sie bei- 

ausgertistet ist, die ihrerseits mit einer abziehbaren Schutz- 40 spielsweise blau eingefarbt und wegen der besseren Griffig- 

abdeckung versehen ist. keit an der AuBenseite matt gepragt. 

[0007] WO 90 01915 A2 offenbart ein Verbandmaterial, [0016] Ansteile dieser Folie konnen auch andece Materia- 

bei dem die tragende Filmschicht, die an den Seiten uber die lien wie HDPE-, Polypropylen-, PVC-, PU- oder Polyester- 

Verbandfolie hinausragt, mit dieser kiebend verbunden ist, folien sowie Vliese, Papier oder Gewebe verwendet werden, 

so dass beim Abziehen der Tragerschicht besondere Sorgfalt 45 sofern sie nur wieder ausreichend flexibel und anschmieg- 

aufgewendet werden muss, urn ein Abheben der Verbandfo- sam sind. 

lie von der Haut zu verhindern. [0017] Die Dicke kann sich je nach Material zwischen 10 

[0008] In der EP 168 174 A 1 wird ein Folienverband be- und 300 Mikrometer, das Gewicht. entsprechend zwischen 

schrieben mit einer relativ festen zweiteiligen Tragerschicht, 10 bis 350 g/m bewegen. Die Oberflache kann matt, glan- 

auf welcher die Folie durch eine Klebschicht befestigt ist. 50 zend, rauh, glatt oder bedruckt sein. Die Hochstzugkraft 

Das hat den Nachteil, das bei nicht ganz exaktem Ankleben langs kann je nach Material zwischen 3 und 100 N/cm 

des Filmes dieser beim Abziehen der Tragerschicht wegen sehwanken und die dabei auftretende Dehnung kann sich 

der Adhasion der Klebeschicht leicht wieder von der Haut zwischen 5 und 500% bewegen. 

mit abgehoben wird. AuBerdem muss die zweiteilige Tra- [0018] Die Befestigung der Griffleisten an dem Tragerma- 

gerschicht mit beiden Handen entfernt werden. 55 tcrial kann je nach Material und Verarbeitungsmaschinen in 

[0009] Aufgabe der Erfindung war es deshalb, ein einfach verschiedenster Weise erfolgen, vorzugsweise durch Kleben 

handhabbares und auch unkornpliziert und damit kostengun- oder VerschweiBen. Das Kleben erfolgt dabei beispielsweise 

stig hcrstcllbarcs Aufbringungssystem fur dunne und in der Weise. dass zwischen das Tragcrmalcrial und den 

schmiegsame Klebeiiwieriuiicn uuf lblienbasis zu entwik- ( irildcisicnstrcifcn im Uberlappungsbcrcich ein Sireifen ci- 

j ce [ n> 60 nes doppelseitig klebenden Klebebandes eingebracht wird 

[0010| (Jelosl wird dieses Problem in uberraschend einfa- oder eine Klebemassenbeschichiung aus einer Hoimcll- 

cher aber elTeklivcr Weise durch ein Verbandmuierial auf Masse oder einer Selbsiklebenuisse aus I iisungsniincl oder 

Folienhasis, heslehend aus einer I'olie. l^ispersion. 

die auf der einen Seile auf eiiiem Triiger ablosbar direkluuf- |0IU*)| Hie Verbundfolie selhsi besiehi vor/uesweise aus 

gebraelu ist, wobei tier Trager aus einem Hexiblcn und an- to elasiischcu, lliermoplastischen Polyurelhanen. wie sie in der 

schmiei!sanien M:iieri:il hesiehi. hli-C l 1 ^ 34 710 beschriehen sind und die si eh (lurch eine 

die au filer anderen Seile mil einer selbslklebenden Schichi guie I lauiverlriigliehkeil sowie SauersiolV- und Wnsser- 

versehen ist, die eine klehsiotVabweisende Schutzabdeckung dampldurchlassigkeit auszeiehnen. Besonders voneilhafl 
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haben sich aliphatische Polyesterurethane erwiesen. 
[0020] Eine bevorzugte Folie ist 30-40 Mikrometer stark, 
transparent, weist eine ReiBdehnung von iiber 450% und 
einfe Wasserdampfdurchlassigkeit von iiber 500 g/m in 24 h 
bei 38°C und 95% rel. Feuchte nach DAB auf. 5 
[0021] Daneben lassen sich jedoch auch Filme auf anderer 
Grundlage, wie z. J3k Aery lat-Copoly mere oder die anderen 
bekannten hTmbildenden elastischen Polymeren, verwen- 
den. Die Dicke der Folien kann dabei zwischen 30-300 Mi- 
krometer, das Gewicht entsprechend zwischen 30-350 g/m, 10 
die Hochstzugkraft langs zwischen 5-100 N/cm und die 
ReiBdehnung langs zwischen 10-1000% schwanken. 
[0022] Die Haftung der Folie auf dem Tragerrnateriai, die 
nur gering zu sein braucht (0,01-0,5 N/cm, vorzugsweise 
0,01-0,05 N/cm), wird vorzugsweise dadurch bewirkt, dass 15 
die diinne Folie direkt auf dem Trager erzeugt wird durch 
Giessen, Rakeln, Extrudieren oder andere bekannte Metho- 
den zur Filmherstellung. Falls notwendig, kann das Trager- 
rnateriai auf der Beschichtungsseite aufgerauht oder einer 
anderen haftungsfordernden Behandlung unterworfen wer- 20 
den. Auch eine adhasionsfordemde Beschichtung kann vor- 
teilhaft sein. 

[0023] Wichtig dabei ist, dass die Haftung des fertigen 
Verbandes auf der Haut wesentlich starker ist als die Haf- 
tung des Tragers an der Folie. 25 
[0024] Die Klebschicht auf der Folie weist beispieisweise 
bevorzugt eine Klebkraft auf Stahl von 2-4 N/cm auf, wobei 
das Prufmaterial, da die Folie sehr dehnbar ist, fur die Mes- 
sung rtickseitig mit einem uneiastischen Klebefilm verstarkt 
werden muss. Die Messung seibst erfolgte in Anlehnung an 30 
DAB 9. .....„._ 

[0025] Auf seiner selbstklebend ausgeriisteten, spater der 
Haut zugewandten Seite ist das erfindungsgemaBe Verband- 
material iiber seine ganze Breite bis zum Gebrauch ublicher- 
weise mit einem klebstoffabweisenden Schutzabdeckung, 35 
wie silikonisiertes Papier, abgedeckt. Dieses schiitzt die 
Selbstklebeschicht aus einer gut hautvertraglichen Klebe- 
masse, beispieisweise auf Acryiatbsis, die vorzugsweise im 
Transferverfahren aufgebracht worden ist, und stabilisiert 
zusatzlich das ganze Produkt. Die Abdeckung ist in bekann- 40 
ter Weise zweiteilig ausgebildet. Sie ist vorzugsweise etwas 
breiter als das Tragerrnateriai und ciie Folie, um deren Rand- 
kanten zu schiitzen. 

[0026] Das Verb andmate rial kann als solches verwendet 
werden, es kann jedoch auch zusatzlich mittig in geeigneter 45 
Breite eine ubliche, saugende Wundauflage aufgebracht 
sein, so dass es direkt als Wundverband eingesetzt werden 
kann. Ein derartiger Verband mit Rundum-Verklebung ist 
besonders vorteilhaft, da er keimdicht und wasserfest ist. 
[0027] Das erfindungsgemaBe Verband materia I wird in 50 
Form einzelner vorgefertigter Abschnilte und evtl. durch 
Gamma-Strahlen sterilisiert und eingesiegelt. in verschiede- 
nen Langen und Breiten angeboten. Beim Gebrauch wird 
einfach nur die Schutzabdeckung iiber der Kiebeschicht ent- 
fernl, das Material beidseitig an den Griffleisten erfasst und 55 
bedarfsmaBig aufgeklebt. AnschlieBend wird das leicht wie- 
dcrablosbare Tragerrnateriai auf der Riickseit.e der Folie mit 
den Griffleisten ruckstandsfrei abgczogen. 
|()()2S| Zur Uandhabung des Verbandes bedarl" es keiner 
Gebrauchsanleitung, da sich diese wie von seibst ergibt. Da 60 
der gan/.e Verband einschlieBlich der stul/.enden Triigerfolie 
/.udem iransparenl isi, kann erohne vSehvvicri^keiicfi j>ussge- 
nuu ani*chrjcht werden. 

|oi)2 i >| l:i Ki^. I isi dus crlindungsgcmiiBc Vcrhandinale- 
rial mil vcrgroBerl.en Dicken der Schichlen beispieisweise 65 
ilanjicsielh. Dabei bedeut.en I die Folie. 2 den Tracer. 3 die 
Grifllcisicn. 4 eine Klebesehiehi zur liefesiigung der GritT- 
leisten am Triiger. 5 die Selbsiklebesehichl uml 6 die Schutz- 
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abdeckung fur.die Selbstklebeschicht. 

Patentanspriiche 

1. Verbandmaterial auf Folienbasis, bestehend aus ei- 
ner Folie, 

die auf der einen Seite auf einem Trager ablosbar direkt 
aufgebracht ist, wobei der Trager aus einem flexibien 
und anschmiegsamen Material besteht, 
die auf der anderen Seite mit einer selbstklebenden 
Schicht versehen ist, die eine klebstoffabweisende 
Schutzabdeckung aufweist, 

wobei die Folie und der Trager die gleiche GroRe auf- 
weisen, dadurch gekennzeichnet, dass 
der Trager einteilig ausgebildet ist, 
separate Griffleisten entlang zweier gegenuberliegen- 
der Rander des Tragers fest angebracht sind, derart dass 
der Trager mit Hilfe der Grifrleisten von der Folie ab- 
losbar ist, 

wobei die Griffleisten nur mit einem Teil ihrer Breite 
mit dem Trager verbunden sind und mit dem anderen 
Teil ihrer Breite iiber das Verbandsmateriaihinausra- 
gen, 

die Haftung der Folie auf dem Trager zwischen 0,01 
und 0,5 N/cm betragt und geringer ist als die Haftung 
der Kiebeschicht auf der Haut und 
die Schutzabdeckung uberlappend zweigeteilt ist. 

2. Verbandsmaterial gemaB Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass das Tragerrnateriai aus einer mat- 
ten, transparenten Polyethylenfolie besteht. 

3. Verbandsmaterial gemaB -Anspruch 1^ dadurch ge- 
kennzeichnet, dass die Grifrleisten aus einer LDPE-Fo- 
lie bestehen. 

4. Verbandsmaterial gemafi Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass die Grifrleisten an dem Tragerrnate- 
riai angeklebt oder angeschweiBt sind. 

5. Verbandsmaterial gemaB Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass die Folie aus Polyurethan besteht. 

6. Verbandsmaterial gemaB Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass auf der klebenden Seite eine Wund- 
aurlage angeordnet. ist, welche kleiner ist als die Klebe- 
rlache, so dass klebende Rander freibleiben. 
1. Verbandsmaterial gemaB Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass die selbstklebende Schicht mit einer 
abziehbaren Schutzabdeckung versehen ist, die etwas 
breiter als das Tragermaterial und die Folie ist. 
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